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@ Unterspannbahn fur geneigte Dacher 



Bei einer Unterspannbahn, die aus einer dampf diffusions- 
offenen, aber oberflachenwasserdichten Foiie und einer 
Verstarkungsschicht besteht, ist zur Verbesserung der Dif- 
f usionsmoglichkeit und einer Erhohung der Festigkeit erf in- 
dungsgemaB vorgesehen, daB die Folie mit einer Verstar- 
kungsschicht aus einem offenporigen Weichschaumstoff (2) 
und einer zwischen Weichschaumstoff (2) und Folie (5) an- 
geordneten Armierung aus einem reiBfesten Gittergewebe 
(3) versehen ist und eine diffusionsaquivalente Luftschicht- 
dicke von 0,07-0,12 m aufweist. 
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MQnchen, den 29. 10. 1985 
Unser Zeichen: MS 176 b P 84 



Patentansprtiche 

1. Unterspannbahn fUr geneigte Dacher, btistehend aus 
einer dampf diff usionsof f enen, aber oberf lSchenwasserdich- 
ten Folie und einer VerstSrkungsschicht , gekennzeichnet 
durch eine Folie (5) sowie. einer damit verbundenen Ver- 
stSrkungsschicht aus einem offenporigen Weichschaumstof f 

(2) und einer zwischen Weichschaumstof f (2) und Folie (5) 
angeordneten Armierung aus einem reiBfesten Gittergewebe 

(3) mit einer dif f usionsSquivalenten Luftschichtdicke von 
0,07 - 0,12 m. 

2. Unterspannbahn nach Anspruch, 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Folie (5) eine Dicke von 20 - 40 urn, insbe- 
sondere 25 - 30 um, aufweist. 

3. Unterspannbahn nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Folie (5) aus Polyurethan besteht. 

4. Unterspannbahn nach einem der AnsprOche 1 - 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Folie (5) mit einer reflek- 
tierenden Oberflache versehen ist. 

5. Unterspannbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gittergewebe C3) aus Polyester besteht. 

6. Unterspannbahn nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gittergewebe (3) aus Filamenten (4) mit 
einem Durchmesser von 0,3 - 1,0 mm, insbesondere 
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1 0,5 - 0,8 mm, hergestellt ist und eine Maschenweite von 
6-20 mm, insbesondere 8-12 mm, aufweist. 

7. Unterspannbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
5 net, daB die offenporige Weichschaumschicht (2) aus Poly- 

ether-Polyurethan eine Dicke von 2-12 mm, insbesondere 
4-8 mm, aufweist. 

8. Unterspannbahn nach einem oder mehreren der Ansprtiche 
10 1-7, dadurch gekennzeichnet , daB die Folie (5) im Be- 

reich zwischen den Filamenten (4) einer Masche des 
Gittergewebes (3) mit dem Schaumstoff (2) zumindest teil- 
weise verbunden ist. 

15 9. Unterspannbahn nach Anspruch 1-8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi Weichschaumstoff (2), Gittergewebe (3) und 
Folie (5) durch Flammkaschieren miteinander verbunden 
sind. 

20 10. Unterspannbahn nach Anspruch 1-9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie unmittelbar auf den Dachsparren (6) und 
der Zwischensparren-DSmmung (7) angeordnet und durch Kon- 
terlattung (9) befestigt ist. 

2 5 11. Unterspannbahn nach Anspruch 1-9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie bei sparrenoberseit igen DSmmsystemen 
aus starren Isolierplatten unmittelbar auf den DSmm- 
platten angeordnet ist. 
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Unterspannbahn fur geneigte DScher 



Die Erfindung betrifft eine Unterspannbahn fur geneigte 
Dacher, bestehend aus einer dampfdiff usionsof f enen , aber 
oberflSchenwasserdichten Folie und einer Verstarkungs- 
schicht . 



Bei Dachern dringt unter bestimmten Wetterbedingungen 
15 Feuchtigkeit der Raumluft in die Warmedammung ein und 

kann, wenn diese aus VerschmutzungsgrUnden oder wegen der 
Ableitung des Oberf ISchenwassers von oben abgedeckt ist, 
durch Taupunktunterschreitung zu unerwOnschten Durch- 
feuchtungen und damit teilweisera Verlust der warmedammen- 
20 den Eigenschaften fahren. Aus diesem Grunde war es bisher t 
erforderlich, stets zwischen der warmedammung und einer j 
oberen Abdeckung einen BelUf tungsraum f reizulassen. 

Aus der EP-A 0 046 944 ist eine warmedammung eines Steil- 
25 daches im Raum zwischen den Dachsparren bekannt , bei der 
die als Unterspannbahn dienenden Kaschierungsbahn nur 
eine geringe Wasserdampf durchiassigkeit , d.h. einen hohen 
Wasserdampfdiffusionswiderstand aufweist. 

30 DemgegenUber liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, eine Unterspannbahn zu schaffen, die nur einen 
sehr geringen Wasserdampf dif f usionswiderstand aufweist, 
die aber dennoch oberf lachenwasserdicht und sehr flexibel 
ist und sich den Unebenheiten des Daches bzw. der darun- 

35 terliegenden warmedammschicht gut anpaBt, trotzdem eine 
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1 .ausreichende ReiBf estigkeit hat und insbesondere keinen 
BelQf tungsraum zwischen Unterspannbahn und DMmrastoff er- 
forderlich macht. 

5 Die LQsung dieser Aufgabe besteht erf indungsgemaB aus 
einer Folie sowie einer damit verbundenen VerstSrkungs - 
schicht aus einem offenporigen Weichschaumstof f und einer 
zwischen Weichschaumstof f und Folie angeordneten Armie- 
rung aus einem reiBfesten Gittergewebe mit einer diffu- 
10 sionsaquivalenten Luf tschichtdicke von 0,07 - 0,12 mm. 

Durch die Einftigung einer derartigen Armierung ist es 
moglich, eine Dachbahn rait einer extrem dtinnen Folie her- 
zustellen, die sich trotz Regendichthei t durch hohe 

15 Wasserdarapfdurchlassigkeit auszeichnet. Trotz gQnstiger 
Dif fusionswerte ist die Unterspannbahn so fest, daB sie 
alien auf der Baustelle vorkommenden Beanspruchungen 
standhalt. Durch den Schaumstoff wird dartiberhinaus neben 
einer guten Anpassung an die baulich bedingten Unebenhei- 

20 ten des Daches eine zusStzliche SchalldSmraung erzielt, 
was bei einer Auflage auf wSrmedfimmenden Kunststoff- 
schaumplatten aus Styropor , Polyurethan oder Shnlichera 
besonders vorteilhaft ist. 

25 ZweckmSBigerweise weist die Folie eine Dicke von 

20 - 40 urn, insbesondere 25 - 30 urn auf und besteht aus 
Polyurethan. Dabei kann die Folie auch mit einer reflek- 
tierenden OberflSche versehen sein, um Einstrahlungen zu- 
rQckzuwerfen und darait die DSmmung des Daches noch weiter 

30 zu verbessern. 

Das Gittergewebe besteht zweckmaBigerweise aus Polyester 
und weist Filamente mit einem Durchmesser von 0,3 - 1 mm, 
insbesondere 0,5 - 0,8 mm, sowie eine Maschenweite von 
35 6-20 mm, insbesondere 8-12 mm, auf. 
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Vorteilhaf terweise weist die of f enporige Weichschaum- 
schicht aus PolySther-Polyurethan eine Dicke von 
2-12 mm, insbesondere 4-8 ram, auf . 

Urn eine gute Gesamtf estigkeit zu erhalten, kann die Folie 
im Bereich zwischen den Filamenten einer Masche des 
Gittergewebes mit dem Schaumstoff zumindest teilweise 
verbunden sein. Besonders zweckmSBig ist es, wenn Weich- 
schaumstoff, Gittergewebe und Folien durch Flammkaschie- 
ren raiteinander verbunden sind. 

Die Unterspannbahn kann dann unmixtelbar auf den Dach- 
sparreh und der Zwischensparrendaramung angeordnet und 
durch Konterlattung befestigt sein. 

Bei einera sparrenoberseixigen Dammsystem aus starren 
Daramplatxen kann die Unterspannbahn unmitrelbar auf den 
Daramplatten angeordnet werden. 

Anhand einer schemat ischen Zeichnung sind Aufbau und 
Funktionsweise von Ausf Ohrungsbeispielen nach der Erfin- 
dung naher erlautert. Dabei zeigen 

Fig. 1 die perspekt i vische Ansicht eines Abschnittes 
der Unterspannbahn in vergrSfiertem MaBstab und 

Fig. 2 eine perspekti vische Ansicht, teilweise ge- 

schnitten, der Anordnung der Unterspannbahn auf 
einem Steildach. 

Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, besteht die Unterspann- 
bahn 1 praktisch aus drei Schichten, naralich der Weich- 
schaumschicht 2, dem Gittergewebe 3 mit den Filamenten 4 
sowie der abdeckenden Folie 5. 
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Die Folie 5, die zweckmMBigerweise aus Polyurethan be- 
steht, hat eine Dicke von 20 - 40 um, insbesondere von 
25 - 30 um. Nach DIN 53455 betrSgt die ReiBdehnung 
550 - 600 % und die Reifif est igkeit 50 - 75 N/mm . Die 
Wasserdampfdurchiassigkeit - gemessen nach DIN 53122 - 
bei 38°C und 90 % relativer Luf tfeuchtigkeit belSuft sich 
bei einer 30 urn starken PolyStherf olie auf 350 g/m d 
bzw. bei einer entsprechenden Polyatherf olie auf 
900 g/m 2 d. Gegen Oberf lachenwasser ergab die Wasser- 
druckprQfung nach DIN 53886 Werte von Ober 1500 mm WS 
(entsprechend 165 mbar). Ferner kann die Folie mit brand- 
hemmenden Zusatzstof fen ausgertlstet sein. 

Die unterhalb der Folie 5 verlaufende Armierung 3 besteht 
aus einera Gittergewebe oder -gelege, das durch Wirken, 
Weben, Verflechten, VerknOpfen oder Koextrusion sich 
kreuzender Filamente 4 hergestellt werden kann und das 
mit festen oder losen Kreuzungspunkten ausgertlstet ist. 
Die Maschenweite betrSgt 6-20 mm, insbesondere 
8-12 mm. Die einzelnen Filamente 4 haben dabei eine 
Dicke von 0,3 - 1 mm, insbesondere 0,5 - 0,8 mm, wobei 
Kette oder SchuB, aber auch aus einzeln liegenden FSden 
in Form von BSndchen mit einer Breite von 0,3 - 3 mm, 
insbesondere 6,5 - 1,5 mm ausgebildet sein kQnnen. 

Als Schaumstoffbahn 2 werden vorteilhaf terweise offenpo- 
rige PolySther-Polyurethan-Weichschaumstof f e mit 25 - 45 
kg/m 3 , insbesondere 30 - 35 kg/m 3 Rohdichte, und 
einer Dicke von 2 - 12 mm, insbesondere 4-8 mm, verwen- 
det, die nach DIN 53571 eine Zugf est igkeit grQBer als 85 
kPA besitzen. Die Luf tdurchlassigkeit sollte 100 -^300 
1/min 100 era 2 , insbesondere 160 - 200 1/min 100 cm 
bei 10 mm Wassersaulendruck und 50 mm Probendicke be- 
tragen. 
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Die drei Schichten, nSmlich die Folie 5 , das Gittergewebe 
3 und die Schaurostoffbahn 2, werden zweckmSBigerweise 
durch Flammkaschieren miteinander verbunden. Dadurch wer- 
den die Filamente 4 des Gittergewebes 3 reilweise in die 
Schaumstoffbahn 2 eingebettet und die Folien 5 voll- 
flachig mit dem Schaumstoff und zumindest abschnittsweise 
mit den Filamenten 4 des Gittergewebes 3 verklebt. Damit 
wird auch die Reifif estigkeit der Unterspannbahn erhoht 
und ein Verzug durch Falten oder Wellen erschwert. 
Gleichzeitig wird die Diffusion des Wasserdampf es durch 
den ungestSrten Ubergangsbereich der Folien 5 zwischen 
Gittergewebe 3 und Schaumstoff 2 erleichtert. 

Fine zusStzliche ErhShung der Festigkeit ist dadurch mog- 
lich, daB die Folie 5 gereckt 1st. Dies hat auch den Vor- 
teil, daB bei Auftreten eines Feuers die Folie weg- 
schrurapft und dadurch ein Weiterbrennen erschwert. 

20 In gleicher Weise ist es auch mbglich, die Filamente 4 
des Gittergewebes oder -geleges 3 durch Recken in ihrer 
Festigkeit zu erhShen. 

Insgesamt kann durch eine spezielle AusrQstung der drei 
25 Schichten der Untexspannbahn eine Schwerentf lamrobarkeit 
der Baustoffklasse Bl oder zumindest eine Baustoff- 
klasse 2 nach DIN 4102 erreicht werden. 
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In Fig. 2 ist nunraehr ein Anwendungsbeispiel der Unter- 
spannbahn 1 auf einem Steildach nSher erlautert. Dabei 
ist zunMchst der Zwischenraum zwischen den Dachsparren 6 
in voller H6he mit Damrastoff 7, beispielsweise aus einer 
Mineralwolle, ausgeftlllt. Unterseitig kann dabei noch 
eine Kaschierung in Form einer Metallfolie 8 als Dampf- 
35 sperre aufgebracht sein. HierfUr ist aber auch eine 
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Schicht bzw. ein Material ausreichend, dessen diffusions- 
fiquivalente Luf tschichtdicke lediglich 2 m betrfigt. Ober- 
seitig ist nunmehr auf die Dachsparren 6 und unmittelbar 
au£ den Dammstoff 7 die erf indungsgemSBe Unterspannbahn 1 
aufgebracht. Diese Unterspannbahn 1 wird zweckmSBiger- 
weise flber eine Konterlattung 9 auf die Dachsparren 6 
aufgenagelt. Es ist aber auch mSglich, die Unterspannbahn 
1 zunachst ohne Lattung 9 unmittelbar auf die Dachsparren 
6 aufzunageln. Wegen des relativ engmaschigen Gittergewe- 
bes 3 werden dabei durch die im Dachhandwerk Ublichen 
Klammern immer einzelne Filamente erfaBt, so daB sich 
eine schnelle und sichere Anbringung auch bei ungtlnstigen 
Wetterverhaltnissen, wie beispielsweise einem stSrkeren 
Wind, ohne weiteres mSglich ist. Auf die Konterlattung 9 
wird dann die eigentliche Lattung 10 aufgebracht, auf der 
die einzelnen Dachziegel 11 festgelegt werden. 

Die Unterspannbahn 1 wird dabei zweckmSBigerweise reihen- 
weise von unten nach oben trauf parallel verlegt, wobei je 
nach Neigung des Daches eine entsprechende Uberlappung 
zweckmSBig ist. Wegen der geringen Dampf bremswirkung der 
erf indungsgemSBen Unterspannbahn kann diese dann durch- 
gehend Ober den First hinweg eingebaut werden. 
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